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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen bituminosen Haft- 
vermittler zum Verlegen von Fliesen im Diinnbett 
Oder zum Auftragen von Traufelputz auf einen was- 5 
serdurchlassigen Untergrund. 

Das Verlegen von Fliesen oder Platten auf 
Wanden oder FuBboden im Inneren eines Gebau- 
des erfordert ebenso wie das Auftragen von Trau- 
felputz bekanntlich eine geeignete Vorbereitung io 
des in der Regel wasserdurchlassigen Untergrun- 
des, bei dem es sich um Betonwande, Estriche, 
Gasbetonbauplatten, Ziegelmauerwerk und derglei- 
chen handeln kann. Diese Vorbereitung des Unter- 
grundes umfaBt das Aufbringen eines Haftgrundes 15 
zum Beispiel in Form einer waBrigen Elastomer- 
Kunstharz-Emulsion, auf den ein Haftvermittler auf- 
getragen wird, der im allgemeinen gleichzeitig eine 
gewisse Abdichtungsfunktion hat. Vielfach werden 
bituminose Haftvermittler verwendet. Diese beste- 20 
hen aus durch Erhitzen verflussigtem und durch 
Spachteln, Streichen, Rollen oder Spritzen in noch 
heiBem Zustand aufgetragenem Bitumen, das noch 
vor dem Erkalten mit Sand oder Kies beworfen 
wird. Nach dem Erkalten kann die Verlegung der 25 
Fliesen oder Platten im Dunnbett erfolgen. Stattd- 
essen kann auch eine geeignete Putzschicht aufge- 
tragen werden, wenn die betreffenden Raume einer 
nur geringen Feuchtigkeitsbeanspruchung unterlie- 
gen. 30 

Diese Art der Vorbereitung des Untergrundes 
ist recht aufwendig, vor allem weil sie zwei ver- 
schiedene Gewerke erfordert, namlich ein Abdich- 
tungsunternehmen und einen Fliesenleger. Haftver- 
mittler auf bituminoser oder anderer Basis haben 35 
aber auch den Nachteil, daB sie nur in einem ganz 
geringen MaBe RiBbildungen im Untergrund zu 
uberbrucken vermogen. Dehnungs- oder Schwin- 
dungsrisse, die grdBer als ca. 0,2 mm sind, treten 
jedoch verhaltnismaBig haufig auf, vor allem bei 40 
Leichtbauwanden. Abhilfe schafft in solchen Fallen 
nur eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 5 mit 
Vormauerung, was allerdings einen Platzverlust von 
rund 15 cm je Wand bedeutet, sodafi diese MaB- 
nahme wegen ohnehin beengter Platzverhaltnisse 45 
in Neubauten aber auch bei Altbausanierungen 
nicht durchfuhrbar ist. 

Aus der CH-A 186 479 ist eine Isolation sunter- 
lage fur Belagstoffe, insbesondere fur begehbare 
Belagstoffe, bekannt, die fur Massivboden gedacht so 
ist, bei denen mit aufsteigender Feuchtigkeit ge- 
rechnet werden muB. Um zu vermeiden, eine zu- 
satzliche Isolierung vorsehen zu mussen, wird die 
Isolationsunterlage aus einem handelsublichen, be- 
kannten porSsen Werkstoff wie Wollfilzpappe, Pa- 55 
pier, Kork, Filz oder dergl. mit einer bituminosen 
Masse, die in kaltem Zustand noch klebefahig ist, 
einseitig getrankt Oder bestrichen. Die so getrankte 
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oder bestrichene Seite der Isolationsunterlage wird 
dann fur Lagerungs- und Transportzwecke mit Tal- 
kum abgestreut. Zur Verlegung der Isolationsunter- 
lage wird die Klebefahig keit der bituminSsen 
Schicht durch Bestreichen mit einem LSsungsmittel 
wieder hergestellt. Zur Erzielung einer festen Ver- 
bindung mit dem Unterboden genugt dann einfa- 
ches Andriicken. Die Oberbruckung groBerer Deh- 
nungsrisse im Untergrund gelingt allerdings mit 
dieser bekannten Isolationsunterlage wegen unzu- 
reichender Dehnbarkeit nicht. Vor allem aber bildet 
die freiliegende Flache der bekannten Isolationsun- 
terlagen keinen ausreichenden Haftgrund zum Ver- 
legen von Fliesen oder zum Auftragen von Traufel- 
putz. Zur Verwendung an senkrechten Flachen 
(Wanden) ist die bekannte Isolationsunterlage da- 
her nicht vorgesehen und ungeeignet. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei- 
nen bituminosen Haftvermittler der eingang ge- 
nannten Art zu schaffen, der so einfach zu handha- 
ben ist, daB er vom Fliesenleger selbst aufgebracht 
werden kann. AuBerdem soli dieser Haftvermittler 
so beschaffen sein, daB er nachtraglich im Unter- 
grund etwa entstehende Risse erheblich groBerer 
Breite zu uberbrucken vermag als die bituminosen 
Haftvermittler nach dem Stand der Technik. 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB gelost 
durch einen kaltklebenden, bituminosen Haftver- 
mittler in Form einer Bahn, die aus einer kaltkle- 
benden, bituminosen Schicht besteht, deren Unter- 
seite auf dem Untergrund dauerhaft haftet und auf 
deren Oberseite eine weitere Schicht aus einem 
eine Reliefstruktur aufweisenden Material aufka- 
schiert ist, die aus zwei miteinander dauerhaft ver- 
bundenen Lagen besteht, von denen die untere 
Lage ein Vlies oder ein Gewebe oder eine Folie ist, 
das/die auf die Oberseite der ersten Schicht aufka- 
schiert ist, wahrend die obere Lage der weiteren 
Schicht aus einem Gitter besteht. 

Dieser Haftvermittler in Form einer Bahnenware 
laBt sich sehr einfach - ahnlich wie eine Tapete - 
StoB an StoB verlegen, wobei die StdBe zweckma- 
Big mit einem doppelseitig klebenden Streifen aus 
dem gleichen Material hinterlegt werden konnen. 
Ebenso einfach konnen Rohrdurchgange und An- 
schlusse an Installationsgegenstande und Tur- 
schwellen gedichtet werden. 

Die Bahnware stellt einen Verbund werkstoff 
dar, dessen kaltklebende, bituminose Schicht fiir 
die dauerhafte, jedoch elastische und daher riBun- 
empfindliche Verbindung mit dem Untergrund 
sorgt, wahrend die aufkaschierte weitere Schicht 
den eigentlichen Fliesen - Oder Putztrager bildet, 
namlich durch ihre Reliefstruktur fur eine teste Haf- 
tung sorgt und die durch die Fliesen bzw. den Putz 
ausgetibten Zug- und Scherkrafte gleichmaflig ver- 
teilt und in die bituminose Schicht und die Wand 
einleitet. 
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Zwar sind bituminQse Abdichtungsbahnen in 
vielen Ausfuhrungsformen als Dachbahnen bekannt 
(vergleiche z.B. DE-OS 38 17 311 und DE-GM 82 
28 354), jedoch konnen diese Dachbahnen mit 
dem Vorschlag nach der Neuerung nicht verglichen 
werden, weil Dachbahnen stets mehrlagig ausgebil- 
det sind, wenigstens eine Armierungsschicht auf- 
weisen und kein in kaltem Zustand klebendes Bitu- 
men enthalten. AuBerdem sind Dachbahnen in aller 
Regel einseitig mit Talkum oder Sand abgestreut 
Oder in sonstiger Weise nichtklebend ausgeriistet, 
eignen sich also schon aus diesem Grund nicht als 
Haftvermittler. Demgegenuber muB es als uberra- 
schend erscheinen, daB eine kaltklebende, bitumi- 
nose Schicht auch an senkrechten Wanden nicht 
nur dauerhaft haftet, sondern auch die nicht uner- 
heblichen Belastungen durch Fliesen Oder Platten, 
die in die bituminose Schicht durch die weitere 
Schicht eingeleitet werden, aufzunehmen vermag, 
ohne daB die bituminose Schicht zu kriechen be- 
ginnt oder sich vom Untergrund ablost. 

In den Unteranspruchen sind bevorzugte Aus- 
fuhrungsformen und Weiterbildungen angegeben. 

In der Zeichnung ist der bituminose Haftver- 
mittler nach der Erfindung in einer beispielhaft ge- 
wahlten Ausfuhrungsform schematisch vereinfacht 
dargestellt. Es zeigt: 

Figur 1 den Aufbau dieses Ausfuhrungsbei- 
spiels und 

Figur 2 einen senkrechten Schnitt durch eine 
unter Verwendung des Haftvermitt- 
lers nach der Erfindung geflieste 
Wand. 

Der in Fig. 1 perspektivisch dargestellte Haft- 
vermittler hat die Form einer Bahn B, die aus einer 
kaltklebenden, bituminosen Schicht 1 mit einer Dik- 
ke d von etwa 1 bis 3 mm, einer auf deren Unter- 
seite angeordneten, abziehbaren Folie 2 und einer 
weiteren, oberseitigen Schicht 3a und 3b besteht. 
Die kaltklebende, bituminose Schicht 1 ist ein Ge- 
misch aus Bitumen, geeigneten Elastomeren und 
gegebenenfalls Kunstharzen. In der Schicht 1 kon- 
nen daruberhinaus auch Fullstoffe enthalten sein. 

Die Folie 2 wird vor dem Verlegen der vorzugs- 
weise in Rollenform gelagerten und transportierten 
Bahn B abgezogen. 

Die weitere Schicht 3a, 3b besteht in diesem 
Ausflihrungsbeispiel aus zwei Lagen. Die erste 
Lage 3a ist ein Kunstfaservlies. Die zweite Lage 3b 
ist ein Fadengelege in Form eines Gitters, dessen 
Maschenweite zweckmaBig im Bereich zwischen 3 
und 10 mm liegt. Die Faden sind an den Kreu- 
zungspunkten miteinander verbunden, z.B. mitein- 
ander verschweiBt. AuBerdem sind die erste Lage 
3a und die zweite Lage 3b dauerhaft miteinander 
verbunden, z.B. ebenfalls verschweiBt. Die aus den 
Lagen 3a und 3b bestehende, weitere Schicht ist 
auf die Oberseite der kaltklebenden, bituminosen 



Schicht 1 aufkaschiert. 

Das die erste Lage 3a biidende Vlies kann 
ebenso wie die zweite Lage 3b aus Glasfasern, 
Polyester-, Polypropylen- oder anderen Kunststof- 
5 fasern bestehen. Wichtig ist, daB beide Lagen 3a, 
3b entweder alkalifest oder zumindest alkalifest 
ausgerustet sind. Fur die zweite Lage kann anstelle 
eines Fadengeleges ebensogut ein Fadengewebe 
verwendet werden. Gegenuber dem zeichnerisch 

io dargestellten Ausflihrungsbeispiel sind vor allem 
fur die zweite Schicht 3a, 3b zahlreiche Abwand- 
lungen moglich. Die wesentlichen Merkmale der 
zweiten Schicht 3a, 3b sind jedoch in der Verwen- 
dung eines Materials zu sehen, das - gegebenen- 

15 falls in Form eines Verbundmaterials - einerseits 
auf die Oberseite der bituminosen Schicht 1 aufka- 
schierbar ist, andererseits eine Reliefstruktur auf- 
weist, die einen guten Haftgrund fur die ublichen 
Dunnbettmortel oder Dunnbettfliesenkleber bietet. 

20 Selbstverstandlich muB das die zweite Schicht 3a, 
3b biidende Material auch eine ausreichende Zug- 
festigkeit haben. 

Wie Fig. 2 zeigt, wird der hier vorgeschlagene, 
bituminose Haftvermittler in Bahnenform nach Vor- 

25 behandlung der entsprechenden Wandflache einer 
Mauer 4 mittels eines Haftgrundes 5 (z.B. einer 
waBrigen Elastomerharzemulsion) gegen diese Fla- 
che lediglich angelegt und angedruckt. Sofort an- 
schlieBend kann ein Dunnbettmortel oder Fliesen- 

30 kleber 6 z.B. mittels eines ublichen Zahnspachtels 
aufgetragen werden, auf dem dann die Fliesen 7 
verlegt werden. 

Der vorliegende Vorschlag erleichtert auch die 
fachgerechte und feuchtigkeitsdichte Ausbildung 

35 von An- und Abschlussen z.B. fur Rohrdurchgange, 
Turschwellen und Installationsgegenstande. Hierzu 
brauchen lediglich an den betreffenden Stellen aus 
der Bahn Stucke entsprechender GroBe herausge- 
schnitten und anschlieBend gegebenenfalls einge- 

40 schnitten zu werden. Die so erhaltenen Anformstuk- 
ke lassen sich Material in Material mit den auf die 
Wandflache aufgeklebten Bahnen selbstklebend 
verbinden. Zur Erhohung der Elastizitat solcher An- 
formstiicke, vor allem dort, wo kleine Radien auftre- 

45 ten, kann es zweckmaBig sein, die aufkaschierte 
weitere Schicht 3a, 3b von der bituminosen Schicht 
1 abzuziehen. 

PatentansprOche 

50 

1. Kaltklebender, bituminoser Haftvermittler zum 
Verlegen von Fliesen im Dunnbett oder zum 
Auftragen von Putz auf einem wasserdurchlas- 
sigen Untergrund (4, 5) in Form einer Bahn 
55 (B), die aus einer kaltklebenden, bituminosen 

Schicht (1) besteht, deren Unterseite auf dem 
Untergrund (4, 5) dauerhaft haftet und auf de- 
ren Oberseite eine weitere Schicht (3a, 3b) aus 
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einem eine Reliefstruktur aufweisenden Materi- 
al aufkaschiert ist, die aus zwei miteinander 
dauerhaft verbundenen Lagen besteht, von de- 
nen die untere Lage (3a) ein Vlies oder ein 
Gewebe Oder eine Folie ist, das/die auf die 5 
Oberseite der ersten Schicht (1) aufkaschiert 
ist, wahrend die obere Lage (3b) der weiteren 
Schicht aus einem Gitter besteht. 

2. Haftvermittler nach Anspruch 1, dadurch ge- to 
kennzeichnet, daB das Gitter eine Maschenwei- 

te von 3 bis 10mm, vorzugsweise von 4 bis 
6mm, hat. 

3. Haftvermittler nach Anspruch 1, dadurch ge- 75 
kennzeichnet, daB das Gitter aus einem Faden- 
gewebe oder -gelege besteht. 

4. Haftvermittler nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Gitter aus Metalldraht 20 
besteht. 



A bonding agent according to claim 1 charac- 
terised in that the mesh has a mesh width of 
from 3 to 10 mm, preferably from 4 to 6 mm. 

A bonding agent according to claim 1 charac- 
terised in that the mesh comprises a yarn 
fabric or lay. 

A bonding agent according to claim 1 charac- 
terised in that the mesh comprises metal wire. 

A bonding agent according to claim 1 charac- 
terised in that the lower layer portion (3a) and 
the upper layer portion (3b) each comprise 
inorganic or plastics materials which are alkali- 
resistant or made alkali-resistant. 

A bonding agent according to one of the pre- 
ceding claims characterised in that the cold- 
setting bituminous layer (1) comprises a mix- 
ture of bitumen, elastomers and resins. 



5. Haftvermittler nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die untere Lage (3a) und die 
obere Lage (3b) jeweils aus alkalifesten oder 
alkalifest ausgerusteten, anorganischen oder 
Kunststoffwerkstoffen bestehen. 



7. A bonding agent according to one of the pre- 
ceding claims characterised in that prior to the 
25 laying operation the first layer (1) is covered 

on its underside with a foil (2) which can be 
pulled off. 



6. Haftvermittler nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 30 

. kaltklebende, bituminose Schicht (1) aus ei- 
nem Gemisch aus Bitumen, Elastomeren und 
Harzen besteht. 

7. Haftvermittler nach einem der vorhergehenden 35 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
erste Schicht (1) vor dem Verlegen unterseitig 

mit einer abziehbaren Folie (2) abgedeckt ist. 

Claims aq 

1. A cold-setting bituminous bonding agent for 
laying tiles in a thin bed or for applying plaster 
to a water-permeable substrate (4, 5) in the 
form of a web (B) which comprises a cold- 45 
setting bituminous layer (1) whose underside 
durably adheres to the substrate (4, 5) and 
whose top side is coated with a further layer 
(3a, 3b) which is of a material having a relief 
structure and which comprises two layer por- so 
tions which are durably connected together, of 
which the lower layer portion (3a) is a fleece or 
a fabric or a foil which is applied as a coating 
to the top side of the first layer (1) while the 
upper layer portion (3b) of the further layer 55 
comprises a mesh. 



Revendications 

1. Materiau intermediate bitumineux d'accrocha- 
ge, collant a froid, pour la pose de carreaux en 
couche mince ou pour ('application de crepi 
sur un substrat permeable a I'eau (4, 5), sous 
la forme d'une nappe (B) constitute par une 
couche bitumineuse collant a froid (1), dont la 
face inferieure adhere a demeure au substrat 
(4, 5) et dont la face supeVieure est reyetue 
d'une autre couche (3a, 3b) qui est faite d'une 
matiere presentant une structure a reliefs et 
qui se compose de deux sous-couches unies a 
demeure entre elles, parmi lesquelles la sous- 
couche inferieure (3a) est un non-tisse, un 
tissu ou une feuille mince qui est contrecolle* 
sur la face superieure de la premiere couche 
(1), tandis que la sous-couche superieure (3b) 
de Tautre couche est constitute par une grille. 

2. Materiau intermediaire d'accrochage selon la 
revendication 1 , caracterise* en ce que la grille 
a une largeur de mailles de 3 a 10 mm, de 
preference de 4 a 6 mm. 

3. Mattriau intermediaire d'accrochage selon la 
revendication 1 , caracterise en ce que la grille 
est faite d'un tissu ou d'un non-tisse de fibres. 
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MatSriau interntediaire d'accrochage selon la 
revendication 1, caracterise* en ce que la grille 
est faite de fil nrtetallique. 

Materiau internrtediaire d'accrochage selon la 5 
revendication 1, caracterise* en ce que la sous- 
couche interieure (3a) et la sous-couche sup<§- 
rieure (3b) sont faites Tune et I'autre d'une 
matiere inorganique ou d'une matiere plastique 
tesistante aux substances alcalines ou garnie 10 
d'un apprSt tesistant aux substances alcalines. 

Materiau interntediaire d'accrochage selon - 
Tune quelconque des revendications 1 a 5, 
caracterise* en ce que la couche bitumineuse 15 
collant a froid (1) est composed d'un melange 
de bitume, d'dlastomere et de resine. 

Materiau intermedial re d'accrochage selon 
Tune quelconque des revendications 1 a 6, 20 
caracterise* en ce qu'avant sa pose, la premie- 
re couche (1) est recouverte sur sa face inte- 
rieure d'une feuille arrachable (2). 
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